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Gegenstand mit einem Schichtenverbund 



I 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gegenstand mit einem Schichtenverbund, 
bestehend aus einem Polymer und einer darauf befindlichen metallischen Schicht. 

Solche Gegenstande sind bekannt und werden insbesondere im dekorativen Bereich 
verwendet, wie z.B. verchromte Gegenstande aus ABS (Acryl/Butadien/Styrol-Kunst- 
stoffe) Oder Polymerblends, insbesondere Zierleisten, Duschkopfe, Kuhlergrill von Auto- 
mobilen, Kaffeekannen. 

Solche Verbundwerkstoffe weisen keine nennenswerten Haftfestigkeiten auf, so dass - 
unabhangig von den dekorativen Eigenschaften - solche Gegenstande keine technischen 
Funktionen im Sinne von Verschleifischutz, Korrosionsschutz, Versteifung, mechanischer, 
15 thenmischer und/oder chemischer Beanspruchung ubemehmen konnen. 

In jiingster Vergangenheit hat es Oberlegungen gegeben, Verbundwerkstoffe Oder Ober- 
flachen aus solchen Verbundwerkstoffen mit solchen Funktionen zu entwickeln. 

20 Ein Verfahren zur Hersteilung solcher Schichten ist das thermische Spritzen. Hierbei 
werden metallische Partikel erwarmt und auf das zu beschichtende Substrat beschleunigt. 
Hierdurch konnen metallische Schichten auf Kunststoffen herstellt werden. Mit diesem 
Verfahren lassen sich jedoch ausschliefilich geometrisch einfache Bauteile beschichten. 
Die wesentlichen Nachteile bei diesem Verfahren sind dariiber hinaus, dass die Schichten 
eine hohe Porositat. hohe Eigenspannung, hohe Schichtstarken und unzureichende 
Haftung fur mechanisch hoch belastete Bauteile aufweisen. 



Eine weitere Moglichkeit zur Hersteilung solcher Verbundwerkstoffe ist das Aufdampfen 
von Metall auf Kunststoff in einem Vakuum (CVD/PVD-Verfahren). Hiermit werden 

30 geschiossene metallische Beschichtungen auf nichtmetallische Substrate, wie 
beispielsweise Kunststoffe, aufgebracht. Dieses Verfahren ist aber fur Bauteile mit 
groBeren Abmessungen wirtschaftlich ungeeignet. Weiterhin werden Bauteile mit 
Vertiefungen oder Hohlraumen nicht vollstandig metailisiert. Die auf diese Weise her- 
gestellten Gegenstande haben eine Metallschicht mit einer Dicke von hochstens 3 jim, 

35 was fur viele technische Anwendung nicht ausreichend ist. Des weiteren haben diese 
Verbundschichten nur eine sehr geringe Haftfestigkeit. 
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Fur spezielle Kunststoffe gibt es daruber hinaus ein Verfahren, bei dem die zu 
beschichtenden Gegenstande zunachst mit geeigneten Substanzen gequollen und 
anschliefiend chemisch geatzt werden. Die erzielten Haftfestigkeiten der aufgebrachten 
Metallschicht auf dem Kunststoff liegen bei maximal 2 N/mm^. 
5 Ein wesentlicher Nachteil bei diesem Verfahren ist die erhebliche Umweltbelastung durch 
die beiden chemischen Behandlungsmittel, so dass dieses Verfahren aus 
umweltpolitischen Gesichtpunkten nicht mehr lange angewandt werden kann. 

Femer ist aus der Dissertation von H. Sauer, Siegen 1999, bekannt, Verbundwerkstoife 
10 aus einem Kunststoff und einer darauf befindlichen Metallschicht herzustellen, wobei vor 
dem Aufbringen der metallischen Schicht die Kunststoffoberflache unter Verwendung 
eines Strahlmittels aufgerauht und danach mit einer speziellen Ethanol/Calciumcarbonat- 
suspension behandelt wird. 
Solche Verbundwerkstoffe weisen eine au&erordentlich hohe Haftfestigkelt der 
15 IVIetallschicht auf dem Kunststoffsubstrat auf. 

Alierdings sind mit dem dort beschriebenen Verfahren keine groBeren Flachen im 
industriellen MaUstab herstellbar. Daruber hinaus haben die so erhaltlichen Schichten den 
Nachteil, dass geringe Mengen an Calciumcarbonat in der Grenzschicht zwischen 
Kunststoffsubstrat und Metallschicht verbleiben, so dass eine „Sollbruchstelle" entsteht 
20 Diese „Sollbruchstelle" fuhrt dazu, dass die Haftfestigkelt an verschiedenen Stellen eines 
Gegenstandes recht unterschiedlich ist. Diese Abweichungen fuhren dazu, dass die 
Stellen mit den geringsten Haftfestigkeiten bei mechanisch sehr hoch beanspruchten 
Gegenstanden fruhzeitig zu Defekten fuhren. 



• 



Aufgabe der vorliegenden Erfindung Ist die Bereitstellung eines Gegenstandes, der 
mechanisch extrem belastbar ist und dessen Oberflache ganz Oder teilweise einen 
Verbundwerkstoff, bestehend aus mindestens einem Polymer und einer Metallschicht, 
aufweist, der die zuvor geschilderten Nachteile des Standes der Technik iiberwindet. 



30 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch einen Gegenstand, dessen Oberflache 
ganz Oder teilweise einen Verbundwerkstoff aufweist, wobei dieser Verbundwerkstoff eine 
erste nichtmetallische Schicht und eine darauf aufgebrachte zweite metallische Schicht 
aufweist und wobei 

a) das nichtmetallische Substrat mindestens ein Polymer enthalt; und 
35 b) die Oberflache des Gegenstands vor Aufbringen der metallischen Schicht nicht 

chemisch vorbehandelt wird; und 
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c) die metallische Schicht nicht durch thermisches Spritzen, CVD, PVD oder 
Laserbehandlung aufgebracht wird; und 

d) die zwischen nichtmetallischer und metallischer Schicht befindiiche 
Grenzschicht einen durch EDX-Analyse eines Querschliffs bestimmten Kal- 

5 ziumgehalt von hochstens 0,6 Gew.-% aufweist, bezogen auf einen Ana- 

lysebereich von 1x1 jim, dessen Mittelpunkt durch die Grenzschicht verlauft; 
und/oder 

e) die zwischen nichtmetallischer und nnetallischer Schicht befindiiche Grenze 
eine Rauhigkeit mit einem Ra-Wert von hochstens 5 |im aufweist und dass die 

10 metallische Schicht eine Haftfestigkeit von mindestens 12 N/mm^ und eine 

Standardabweichung der Haftfestigkeit an sechs verschiedenen, uber die 
Oberflache des Schichtenverbundes verteilten Messwerte von hochstens 25 % 
des artthmetischen Mittelwerts aufweist. 

15 Unter chemischer Vorbehandlung wird hier und im Folgenden als Abgrenzung zu 
mechanischen Behandlungen jede Behandlung einer Substratoberfl3che verstanden, die 
durch Beizen, Atzen, Quellen, Bedampfen, Plasma-Behandlung oder ahnlichen Methoden 
durchgefuhrt wird und bei der eine Veranderung der Oberflachen durch eine chemische 
Reaktion hervorgerufen wird. 

20 

Zur Bestimmung der Rauhigkeitswerte Rg und der Haftfestigkeit wird aus einem 
erfindungsgemaden Gegenstand eine Probe entnommen und es wird ein Querschliff 
gemad der nachfolgend angefuhrten Methode angefertigt. 

Bei der Querschliffanfertigung besteht die besondere Schwierigkeit, dass die Grenzflache 
zwischen Substrat und Oberflache durch die Bearbeitung sehr schnell zerstort oder 
abgelost werden kann. Urn dies zu vermeiden, wird bei jeder Querschliffanfertigung eine 
neue Trennscheibe der Firma Struer Typ 33TRE DSA Nr. 2493 venvendet. Daruber 
hinaus muss darauf geachtet werden, dass der Anpressdruck, der von der Trennscheibe 
30 auf die Substratbeschichtung ubertragen wird, so gerichtet ist, dass die Kraft von der 
Beschichtung aus in Richtung Substrat verlauft. Bel der Trennung ist darauf zu achten, 
dass der Anpressdruck so gering wie moglich gehalten wird. 

Die zu untersuchende Probe wird in eine transparente Einbettmasse (Epoflxkitt, erhaltlich 
von der Firma Struer) gegeben. Die eingebettete Probe wird an einer Tischschleif- 
35 maschine der Firma Struer, Typ KNUTH*ROTOR-2 geschliffen. Dabei werden ver- 
schiedene Schleifpapiere mit Siliziumcarbid und unterschiedlichen Kornungen verwendet. 
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Die genaue Reihenfolge ist wie folgt: 





Kornung 


Zeit 


1 . Schleifbehandlung 


P800 


ca. 1 min 


2. Schleifbehandlung 


P1200 


ca. 1 min 


3. Schleifbehandlung 


P2400 


ca. 30 sec 


4. Schleifbehandlung 


P4000 


ca. 30 sec 



Wahrend des Schleifvorgangs wird Wasser eingesetzt, um die Schleifpartlkel 
5 abzutransportieren. Die Tangentialkraft, die am Querschnitt auftritt und durch Reibung 

entsteht, wird so gerichtet, dass die metallische Schlcht gegen das nichtmetallische 
m Substrat gedruckt wird. So wird wirksam verhindert, dass sich die metallische Schlcht sich 
^ beim Schleifvorgang von dem nichtmetallischen Substrat ablost. 

Anschlieliend wird die so behandelte Probe mit einem motorbetriebenen 
10 Praparationsgerat des Typs DAP-A der Firma Struer poliert. Dabei wird nicht der ubiiche 

Probenbeweger verwendet, vielmehr wird die Probe ausschliefilich von Hand poliert. Je 

nach zu polierendem Substrat wird eine Drehzahl zwischen 40 bis 60 U/min und eine 

Anpresskraft zwischen 5 und ION angewandt. 

15 Der Querschliff wird anschliefiend einer REM-Aufnahme unterzogen. Fur die Bestlmmung 
der Grenzlinienvergroderung wird die Grenzlinie der Schlcht zwischen nichtmetaliischem 
Substrat und metallischer Oberflache bei 10.000-facher Vergrofierung bestimmt. Zur 
Auswertung wird das Programm OPTIMAS der Firma Wilhelm Mikroelektronik verwendet. 
Als Ergebnls werden X-Y-Wertepaare ermittelt, die die Grenzlinie zwischen Substrat und 

fcp Schicht beschreiben. Zur Bestlmmung der GrenzllnienvergroHerung im Sinne der 

^ vorliegenden Erfindung ist eine Strecke von mindestens 100 pm erforderlich. Dabei ist der 
Verlauf der Grenzlinie mit mindestens 10 Messpunkten pro pm zu bestimmen. Die 
GrenzlinienvergroRerung bestimmt sich aus dem Quotienten von wahrer Lange durch 
geometrische Lange. Die geometrische Lange entspricht dem Abstand der Messstrecke, 

25 das heifJt zwischen dem ersten und letzten Messpunkt. Die wahre Lange ist die Lange der 
Linie, die durch alle aufgenommenen Messpunkte verlauft. 

Der Oberflachenrauheitswert Ra bestimmt sich nach der Norm DIN 4768 / ISO 4287/1 
ebenfalls unter der Verwendung der zuvor aufgenommenen X-Y-Wertepaare. 

30 



Der Ra-Wert ist ein messtechnisch reproduzierbares Mali fiir die Rauhigkeit von Ober- 
flachen. wobei Profil-Ausreilier (d.h. extreme Taler oder Hiigel) durch die FlSchen- 
integration weitgehend unberiicksichtigt bleiben. 



Die Haftfestigkeiten (angegeben in N/mm^) der erfindungsgemalien Verbundwerkstoffe 
werden ausschlielilich aniiand des Stimzugversuchs nach DIN 50160 bestimmf. 
Der Stirnzugversuch (senkreciiter Zugtest) nach DIN 50160 wird seit Jahren zur PrOfung 
von Halbleitem, der Bestimmung der Hatt-Zugfestigkelt thermisch gespritzter Schichten 
und bei verschledenen Beschlchtungstechnologien eingesetzt. 

Fur die Bestimmung der Haftfestigkeit im Stirnzugversuch wIrd der zu prufende 
Schicht/Substrat-Verbund zwischen zwei Priifstempeln verklebt und unter einachsiger 
zugiger Kraft bis zum Bruch belastet (vgl. Blld 0.1). Ist die Haftfahigkeit des Klebstoffs 
groBer als die der Beschichtung und erfolgt der Bruch zwischen Schlcht und Substrat. so 
kann nach Glelchung 



'H exp 



* max 



(mit Oh exp: experimentell erfassbare Haftfestigkeit. F^ax: Maximalkraft beim Bruch des 
Verbundes und A©: geometrische Bruchflache) die Haftfestigkeit berechnet v^erden. 




Zugstempel 
Metallschicht 

Kleber 
Substrat 

Zugstempel 



Blld 0.1: Aufbau des Stimzugversuchs 



Bei den Grundwerkstoffen des Standes der Technlk. die eine metalllsche Schlcht auf 
einer mikrostrukturierten Kunststoffoberflache enthalten. sind durch das Herstellungs- 
verfahren bedlngt Spuren aus Kalziumcarbonat nachweisbar. DIese Vemnreinigungen 
werden durch die erforderliche Vorbehandlung mittels einer Suspension aus Ethanol und 
Kalziumcarbonat eingebracht. Eine mogliche Erklarung fur die verbesserte Gleich- 
maBigkeit der Haftfestigkeit bei den Gegenstanden gemali der vorliegenden Erfindung 



kann darin gesehen werden, dass der verbleibende Anteil an Fremdbestandteilen so ver- 
ringert ist, dass er nicht mehr als Trennmittel Oder auch Trennschicht zwischen Kunststoff- 
oberflache und metallischer Schicht wirkt. 

Die Bestimmung des Anteils an Kalzium in der Grenzflache erfolgt mittels EDX- Spektro- 
skopie. 

Beispiele fur einen solchen erfindungsgemal^en Gegenstand sind Pumpengehause und 
entsprechende Laufer (Pumpenrad) von Kraflsloffpumpen fiir die Automobilindustrie. Bei 
diesen Gegenstanden handelt es s'ich urn solche aus Thermoplasten, insbesondere aus 
Polyoxymethylen (POIVI) und Polyphenylensulfid (PPS). Besonders bevorzugt wird das 
Phenolliarz PF verwendet. Nach der zuvor beschriebenen Vorbehandlung werden diese 
Kraftstoffpumpenteile auBenstromlos mit einer Chemisch-Nickelschicht in einer Dicke von 
5 |jm uberzogen. Die entsprechenden, erfindungsgemafien Gegenstande zeichnen sicli 
durch einen besonders hohen Korrosions- und VerschleiBschutz aus. Die Standzeiten der 
so hergestellten Gegenstande sind - verglichen mit denen des Standes der Technik - urn 
den Faktor 100 erhoht. 

Die Gegenstande der vorliegenden Erfmdung werden besonders bevorzugt mit Hllfe eines 
speziellen Verfahrens erhalten, das die folgenden Schritte umfasst: 

i. die Oberflache der nichtmetallischen Schicht wIrd vor Aufbringen der 
metaliischen Schicht nicht chemisch vorbehandelt; 

ii. die Oberflache der nichtmetallischen Schicht wIrd In einem ersten Schritt mittels 
eines Strahl mittels mikrostrukturiert; 

iii. die metallische Schicht wird anschlieliend durch auBenstromlose Metallab- 
scheidung aufgebracht. 

Die Gegenstande gemali der vorliegenden Erfindung weisen daher als Schichtenverbund 
zunachst eine erste nichtmetallisches Schicht auf, die mindestens ein Polymer enthalt. 
2ur Herstellung des Schichtenverbundes gemaR der Erfindung wird die Oberflache der 
nichtmetallischen Schicht in einem ersten Schritt mit Hilfe eines Strahlmittels mikro- 
strukturiert. Das verwendete Verfahren ist zum Beispiel in der DE 197 29 891 A1 
beschrieben. Als Strahlmittel werden meist verschleiBbestandige, anorganlsche Partikel 
verwendet. Bevorzugt handelt es urn Kupfer-Aluminiumoxid oder Silizlumcarbid. Dabei hat 
es sich als vorteilhaft erwiesen, dass das Strahlmittel eine PartikelgroBe zwischen 30 und 
300 pm aufweist. Weitere geeignete Strahlmittel sind Stahl und Aluminium in 
unterschiedlicher Zusammensetzung und Kornung, Glasstrahlperlen, Korund, Keramik- 
perlen, Kunststoffharze» Silizlumcarbid, Nussschalen und andere, dem Fachmann 
bekannte Strahlmittel. 
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Auf die so aufgerauhten Obetflachen kann eine Metallschicht aufgebracht werden mittels 
einer aufienstromlosen Metallabscheidung. 

Wie bereits die Verfahrensbezeichnung aussagt, wird bei der auRenstromlosen Metallab- 
5 scheidung wahrend des Beschichtungsprozesses keine elektrische Energie von auBen 
zugefuhrt sondem die Metallschicht wird ausschliedlich durch eine chemische Relation 
abgeschieden. Die Metallisierung von nJchtleitenden Kunststoffen in einer chemisch 
reduktiv arbeitenden IVIetallsalzldsung ben5tigt einen Katalysator an der Oberflache, um 
an diesem das metastabile Gleichgev^icht des Metallreduktionsbades zu storen und an 
10 der Oberflache des Katalysators Metall abzuscheiden. Dieser Katalysator besteht aus 
Edelmetallkeimen wie Palladium, Silber, Gold und vereinzelt Kupfer, die auf der Kunst- 
stoffoberflache aus einem Aktivatorbad angelagert werden. Bevorzugt wird, verfahrens- 
technisch begrundet, jedoch eine Aktivierung mit Pailadiumkeimen. 
Im wesentlichen erfolgt die Aktivierung der Substratoberflache in zwei Schritten. In einem 
15 ersten Schritt wird das Bauteil in eine kolloidale Losung (Aktivatorbad) eingetaucht. Dabei 
werden die fur eine Metallisierung notwendigen, bereits in der Aktivatorlosung 
vorhandenen Palladiumkeime an der Kunststoffoberflache adsorbiert. Nach der 
Bekeimung wird durch Spulen in einer alkalischen, wafirigen Losung (Konditionierung) 
das sich beim Eintauchen in die kolloidalen Losung zusatzlich gebildete Zinn-ll- bzw. 
20 Zinn-IV-Oxidhydrat aufgelost und dadurch der Palladiumkeim freigelegt. Nach dem Spu- 
len kann mit chemischen Reduktionsbadem vernickelt oder verkupfert werden. 
Dies erfolgt in einem durch einen Stabilisator Im metastabilen Gleichgewtcht gehaltenen 
Bad, welches sowohl das Metallsalz als auch das Reduktionsmittel enthalt. Die Bader fur 
die Nickel- bzw. Kupferabscheidung haben die Eigenschaft, die in ihnen geldsten 
Metallionen an den Kelmen zu reduzieren und elementares Nickel oder Kupfer 
abzuscheiden. Im Beschichtungsbad mussen sIch die beiden Reaktionspartner den 
Edelmetallkeimen an der Kunststoffoberflache nahern. Durch die hierdurch stattfindende 
Redoxreaktion entsteht die Leitschicht, wobei die Edelmetallkeime dabei die Elektronen 
des Reduktionsmittels aufnehmen und sie bei Annaherung eines Metallions wieder 
30 abgeben. Bei dieser Reaktion wird Wasserstoff freigesetzt. Nachdem die Palladiumkeime 
mit Nickel bzw. Kupfer uberzogen wurden, ubernimmt die aufgebrachte Schicht die 
katalytische Wirkung. Dies bedeutet. dass die Schicht von den Pailadiumkeimen aus 
zusammenwachst, bis sie vollig geschlossen ist, 

Exempiarisch wird an dieser Stelle auf die Abscheidung von Nickel eingegangen. Beim 
35 Beschichten mit Nickel wird die bekeimte und konditionierte Kunststoffoberflache in ein 
Nickelmetallsalzbad eingetaucht, welches in einem Temperaturbereich zwischen 82°C 
und 94**C eine chemische Reaktion zulasst. Der Elektrolyt ist im allgemelnen eine 
schwache Saure mit einem pH-Wert, der zwischen 4,4 und 4,9 liegt. 



Die aufgebrachten dunnen Nickeluberzuge konnen mit einer elektrolytisch abgeschie- 
denen Metallschicht verstarkt werden. Eine Beschichtung von Bauteilen mit 
Schichtendicken >25 pm ist aufgrund der niedrigen Abscheidungsgeschwindigkeit 
chemischer Beschichtungsprozesse nicht wirtschaftlich. Weiterhin konnen mit den 
chemischen Beschichtungsprozessen nur wenige Beschichtungswerkstoffe abgeschieden 
werden, so dass es vorteilhaft ist, fur weitere technisch wichtige Schichtwerkstoffe auf 
elektrolytische Verfahren zuriickzugreifen. Ein weiterer wesentllcher Punkt sind die 
unterscfiiedlichen Eigenschaften cliemisch und elektrolytisch abgeschiedener Schichten 
bei Scliichtstarken > 25 |iin , beispielsweise Einebnung, Harte und Glanz. Die Grundlagen 
der elektrolytischen IVIetallabscheidung sind In B. Gaida, „Einfuhrung in die 
Galvanoteclinik", E.G. Leuze-Verlag, Saulgau, 1988 oder in H. Simon, M. Thoma, 
^ngewandte Oberflachentechnik fur metaliische Werkstoffe", C. Hanser-Verlag, Miinchen 
(1985) beschrieben. 

Kunststoffteiie, die durcli einen aulienstromlosen Beschiclitungsprozess eine elektrisch 
leitende Schicht aufweisen, unterscheiden sicli hinsichtlich der elektrolytischen 
Metallisierung nur unwesentlich von denen der Metalle. Trotzdem sollten einige Punkte 
bei der elektrolytischen Metallisierung von metallisierten Kunststoffen nicht auRer acht 
gelassen werden. Aufgrund der meist geringen Leitschichtstarke muss die Stromdichte zu 
Beginn der elektrolytischen Abscheidung reduziert werden. Wird dieser Punkt nicht 
beachtet, kann es zum Ablosen und zum Verbrennen der Leitschicht kommen. Ferner 
sollte darauf geachtet werden, dass storende Aniaufschichten mit speziell dafur geeigne- 
ten Dekapierbadern entfernt werden. Weiterhin konnen Eigenspannungen zum Zerstoren 
der Schicht fuhren. Bei der Abscheidung von Nickelschichten aus einem 
ammoniakalischen Bad konnen beispielsweise Zugspannungen in der GroHenordnung 
von 400 bis 500 MPa auftreten. Durch Zusatze, wie Saccharin und Butindiol, kann eine 
Veranderung der Struktur der Nickeluberzuge in Form einer veranderten Korngrofle und 
Bildung von Mikrodeformationen den Abbau von inneren Spannungen begunstigen, was 
sich auf ein mogliches vorzeitiges Versagen bei der Beschichtung positiv auswirken kann. 

Beispiele fiir aufienstromlos aufgebrachte Metallschichten sind in dem Handbuch der 
Firma AHC Oberflachentechnik ausfuhrlich beschrieben („Die AHC-Oberflache" Handbuch 
fiir Konstruktion und Fertigung, 4. Auflage, 1999). 

Auf der metallischen Schicht konnen zusatzlich noch eine oder mehrere Schichten, insbe- 
sondere metaliische, keramische sowie vernetzte oder gehartete Polymerschlchten 
angeordnet sein. 
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So ist es zum Beispiel moglich, auf einer aulSenstromlos abgeschiedenen Nickelschicht 
als metallische Schicht der vorliegenden Erfindung eine weitere, elektrolytisch 
abgeschiedene Nickelschicht aufzubringen und darauf eine Chromschicht abzuscheiden. 
Die so erhaltenen Oberflachen konnen auf Walzen aufgebracht werden, die eine hohe 
5 Oberflachengiite und eine hohe mechanische Belastbarkeit aufweisen mussen. Die 
elektrolytische Abscheidung der zweiten Nickelschicht wird vorgenommen, urn grodere 
Schichtdicken kostengunstig herstellen zu konnen. 

Des weiteren konnen die Gegenstande der vorliegenden Erfindung als metallische 
Schicht eine Kupferschicht aufweisen, auf die anschlie&end eine Zinn- Oder eine weitere 
10 Kupferschicht aufgebracht werden kann. Anschlieliend wird zum Beispiel eine 
Goldschicht auf die bereits vorhandenen Metallschichten appliziert. Solche Beschich- 
tungen konnen ihre Anwendung zum Beispiel zur EMV-Abschirmung elektronischer 
Bauteile oder zur Verbesserung der thermischen Leitfahigkeit der beschichteten 
Gegenstande finden. 

15 

Auch konnen die Gegenstande gemali der vorliegenden Erfindung eine Nickelschicht ats 
metallische Schicht aufweisen, auf die eine weitere Nickelschicht aufgebracht wird. Auf 
diese Weise ist es moglich, eine hohe Steifigkeit der resultierenden Kunststoffteile zu 
erreichen und so eine Anwendung fiir mechanisch stark beanspruchte Komponenten wie 
20 beispielsweise fur Zahnrader, Aufhangungen oder Gehauseteile zu gewahrleisten. 

Ferner kann als metallische Schicht auf einem Gegenstand gemali der vorliegenden 
Erfindung eine Kupferschicht vorliegen, die mit einer Nickelschicht und anschlieBend mit 
einer Chromschicht uberzogen sein kann. Eine mogliche Anwendung eines solchen 
Gegenstandes besteht darin, als schnell positionierbarer Spiegel in Kopierern und in der 
Lasertechnik eingesetzt zu werden. 

In einem weiteren Anwendungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann auf eine auBen- 
stromlos abgeschiedenen Nickelschicht ein Epoxyharz aufgebracht werden. Die 
Oberflache dieses Epoxyharzes wird anschliefXend erneut mit einer Nickelschicht 
30 uberzogen. Auf diese Weise konnen gegenuber Kohlenwasserstoffen auch unter hohem 
Druck diffusionsbestandige Bauteile fur die petrochemische Industrie hergestellt werden, 
wie zum Beispiel Rohre und Gehause zur vollstandigen Aufnahme von Pumpen. 

Eine besonders industriell bevorzugte Ausfuhrungsform sind Filtergehause fur Hochfre- 
35 quenz-Komponenten in der Telekommunikationsindustrie, insbesondere fur die Sende- 
masteneinheit auf dem Mobilfunksektor. Hierbei handelt es sich um Gegenstande aus 
PPS/PEI. deren gesamte Oberflache zuerst mit einer chemisch, aufienstromlos 
aufgebrachten Nickel/Phosphor-Leg ierung in einer Schichtdicke von 6 |iim und 
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anschlleliend mit einer elektrolytisch aufgebrachten Sllberschlcht in einer DIcke von 6 \m\ 
Oberzogen wird. 

Bisher wurde solche Gegenstande aus Aluminium gefertigt, dann vernickelt und 
schlieUIich versilbert. Diese Gegenstande des Standes der Technik weisen erhebllche 
Korrosionsprobleme auf. insbesondere in abgasbelasteten Ballungsgebleten. Bislier 
mussten diese Filtergehause alle 6 IVionate ausgetausclit werden. Mit dem erfindungs- 
gemalSen Gegenstand kann die Einsatzdauer im Gegensatz dazu auf mehr als 2 Jahre 
erh6ht werden. 

Des weiteren konnen metallisclie Schichten nicht nur elektrolytisch sondern auch mit Hilfe 
anderer Verfahren wie GVD/PVD oder tiiermiscfiem Spritzen auf einen Gegenstand mit 
einer metallischen Schicht der vorliegenden Erfindung aufgebracht werden. 
Auf diese Weise 1st es moglich. Aluminium oder Edeistahl auf einen Gegenstand aufzu- 
bringen. der zum Beispiel aus Kunststoff besteht und mit einer Nickelschicht gemaB der 
vorliegenden Erfindung versehen ist. 

Ein weiteres interessantes Beispiel fur einen erfindungsgemaSen Gegenstand Ist ein 
Kunststoff, der zunachst mit einer auBenstromlos aufgebrachten Nickelschicht versehen 
ist. Auf diese Nickelschicht werden anschlieUend nachelnander Schichten von Sllber und 
Gold elektrolytisch aufgetragen. Eine solche, eher spezlelle, Schichtenabfolge findet in 
der Medizintechnik Anwendung bei Bauteilen fiir diagnostische Gerate. 

Insgesamt zeigen die oben angefuhrten Beispieie. dass die erfindungsgemaflen 
Gegenstande In einem sehr groRen Bereich technischer Anwendungen eingesetzt werden 
konnen. 

Der erfindungsgemafte Gegenstand kann daruber hinaus als Waize fur die Bahnwaren 
verarbeltende Industrie (Folien. Papier. Textllien. Druckereien), Bauteil von 
Turbomolekularpumpen (Ring fiir die Verdichter-Stufe), Griff fiir Haushaltsgerate (Topfe, 
Deckel), Komponente (Griff. Handlauf. Sonnensegel) fur die Luft- und Raumfahrtindustrie. 
Bauteil fiir die Elektronlkindustrie (Kondensator. Schallfeldkondensator. Schallreiter. 
Mikrowellenhohlleiter, Schalterflache). Bauteil fiir die bewegten Bauteile von Zyklonen. 
Windsichter. mechanisch, thermisch und/oder chemlsch beanspruchtes Bauteil fur die 
Automobllindustrie (Bremskolben fiir Automobile) oder Form oder Komponente fur die 
Spritzgussindustrie verwendet werden. 
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Beispiel (erfindungsgemaR) 

Eine Platte aus Polyamid-6 mit den Abmessungen 200 * 100 * 12 mm mit einer Aus- 
gangsrauhigkeit von Ra= 0,64 \xrt) und Rz = 7,5 |im wurde oberflachenbehandelt: 
5 Die Oberflachenvorbehandlung wird mit einer modifizierten Druckstrahlanlage der Fa. 
Straaltechnik International vorgenommen. Die Strahlanlage wird mit einem Druck von 4 
bar betrleben. Als Strahlduse wird eine Borcarbidduse mit einem Durchmesser von 8 mm 
eingesetzt. Die Strahldauer betragt 4,6 s. Als Strahlmittel wird SIC der Kornung P80 mit 
einem mittleren Korndurchmesser von 200 bis 300 pm verwendet. 

10 Um das Strahlsystem speziell an die Anforderungen der Kunststoffmodifikation 
hinsichtlich reproduzierbarer Oberflachentopographien anzupassen, wurden 2 

^ Druckkreislaufe installiert, je einer fur den Transport des Strahlmittels und den 

^ eigentlichen Beschleunigungsvorgang. Diese Modifikation ergab einen sehr konstanten 
Volumenstrom und einen groRen Druckbereich. 

15 Ein Druckluftstrom transportiert das Stralilmittel mit einem mogllchst geringen Druck zur 
Dijse. Die Stromungsverhaltnisse gewahrleisten, verursacht durch einen hohen 
Volumenstrom des Strahlmittels und einen geringen Anteil an Druckluft, einen geringen 
VerschleiU der Aniage und des Strahlmittels. Erst am Ende des Transportschlauches vor 
der Mischduse wird der Querschnitt reduziert, um den gewiinschten Volumenstrom 

20 einzustellen. Bel alien Kunststoffvorbehandlungen wurde ein konstanter Volumenstrom 
von 1 l/min vorgegeben. Im zweiten Teil des Systems stromt bis zur DQse Druckluft 
(Volumenstrom 1), die sich in einem Druckbereich von 0,2-7 bar stufenlos einstellen lasst. 
Das Strahlmittel, welches mit einer sehr kleinen Stromungsgeschwindigkeit in die 
Mischduse gefordert wird, wird dann durch die hohe Stromungsgeschwindigkeit des 

^ Druckluftstroms beschleunigt. 

Die so aufgerauhte Platte wir in ein Ultraschallbad mit einem Gemisch aus entlonislertem 
Wasser und 3 Vol.-% Butylglykol funf Minuten lang behandelt. 

30 Die fur die Metallabscheidung der Leitschicht verwendeten Badreihen basieren auf der 
bekannten kolloidalen Palladiumaktivierung in Verbindung mit einer abschliefienden 
katalysierten Metallreduktion. Alle hierfur benotigten Badreihen wurden von der Fa. IVlax 
Schlotter bezogen. Die vom Hersteller angegeben Tauchreihenfolgen, Behandlungszeiten 
und -temperaturen wurden bet alien ProzeBschritten der Nickelabscheidung eingehalten: 

35 

(1 ) Aktivatorvortauchlosung: 

Dient zur Vermeidung der Einschleppung von Verunreinigungen und zur vollstandi- 
gen Benetzung der Probe vor dem eigentlichen Aktivieren der Oberflache. 
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Tauchzeit: 2 min, Raumtemperatur 

(2) AktivatorGS510: 
Aktivierung der Oberflache mit Zinn/Palladium-Kolloid, 
Tauchzeit: 4 min, Raumtemperatur 

(3) Spulbader: entionisiertes Wasser 
Vermeidung der Einschleppung von Aktivator GS 510-BestandteiIen durch Spulen in 
entionisiertem Wasser. 
Tauchzeit: 1 min, Raumtemperatur 

(4) Conditioner 101: 

JO Konditionierung der Werkstoffoberflaclie durch Ablosen storender Zinnverbindungen 

von der Oberflache. 
Tauchzeit: 6 min, Raumtemperatur 

(5) Spulbader: entionisiertes Wasser. 
Tauchzeit: 1 min, Raumtemperatur 

15 (6a) Chemlsches Nickelbad SH 490 LS: 

Metallisieren der Kunststoffe mit einer hellen, halbglanzenden amorphen Schicht bei 
einer Abscheidetemperatur von 88-92''C. 
Tauchzeit: 10 Minuten 



20 Bei der gewahlten Tauchzeit im Nickelbad ergab sich eine Schichtstarke von 1,4 [irx). 
Diese Starke der Nickelschicht reicht fur eine elektrolytische Beschichtung aus. 
Samtliche Prozelischrltte. die zur Abscheidung der Leitschicht notig waren, erfolgten in 50 
^ I fassenden Kunststoffwanne. wobei bei der Nickelabscheidung durch eine zusatzliche 
B Heizplatte mit Temperaturregelung eine Badtemperatur von 90° ± O.S'^C wahrend des ge- 
25 samten Beschichtungszyklus eingehalten wurde. Um eine gleichmalSige und reprodu- 
zierbare Schichtqualitat zu erhalten, wurden die Badreihen nach einem Durchsatz von 20 
Proben nach Angaben der Fa. Max Schlatter analysiert und erganzt, 
Nachdem die NIckelleitschicht chemisch aufgebracht war, wurden die Probe von ca. 90°C 
auf ca. eO^'C in destilliertem Wasser abgekuhit, um dann bei SS^'C elektrolytisch mit Nickel 
30 weiterbeschichtet zu werden. Dieser Zwischenschritt diente dazu, das. Entstehen von 
Reaktlonsschichten zu vermeiden und durch rasches Abkuhlen hervorgerufene Elgen- 
spannungen auszuschlieRen. Die Proben, die ausschlieRlich mit einer NIckelleitschicht 
beschichtet wurden, kUhlten in einem destillierten Wasserbad langsam bis auf 25''C ab. 



35 Die Querschliffuntersuchung durch REM (1,500-fach und 3.000-fach) sind in den 
folgenden Abbildungen (Abbildung 1) wiedergegeben. 
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Die Auswertung der EDX-Analyse ergab eine Restmenge an Calcium von 0,03 Gew.-% 
Die Ergebnisse der Haftfestigkeitsuntersucliungen sind in Tabelle 1 dargestellt. 



Abbildung 1 




Tabelle 1 



Nr. 


Haftfestiqkeit 


1 


20,5 N/mm* 


2 


19.5 N/mm* 


3 


13.4 N/mm= 


4 


16.4 N/mm= 


5 


22.3 N/mm^ 


6 


20.3 N/mm^ 


7 


16.8 N/mm* 


8 


14.5 N/mm» 


9 


13.2 N/mm^ 


10 


12,9 N/mm' 


11 


16.7 N/mm» 


12 


24.5 N/mm^ 


13 


18.4 N/mm^ 


14 


19.2 N/mm^ 


15 


15.4 N/mm=' 


16 


22,9 N/mm* 


17 


16,7 N/mm^ 


18 


17.3 N/mm' 


19 


12.8 N/mm^ 


20 


14.5 N/mm' 


21 


18.2 N/mm" 


22 


19,7 N/mm= 


23 


23,4 N/mm=' 


24 


18.9 N/mm^ 


25 


20.1 N/mm= 


26 


21.4 N/mm2 


Standardabweichunq 


3.4 N/mm=^ 


Mittelwert 


18,1 N/mm" 


Variationskoeffizlent 


19% 
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Vergleichsbeispiel (nicht erfindungsgemafi) 

Das erfindungsgemalle Beispiel wird wiederholt, jedoch wird nach der Strahlbehandlung 
die Platte in einem Ultraschallbad in einer Suspension von 5 Gew.-% CaCOa in 96% 
Ethanol 5 Minuten lang behandelt. 

AnschlieBend wird die Platte In einem welteren Ultraschallbad mit reinen, 96-%igem 
Ethanol fur weitere funf Minuten lang behandelt. 

Die Querschliffuntersuchung durch REM (1.500-fach und 3.000-fach) sind in den 
folgenden Abbildungen (Abbildung 2) wiedergegeben. 

Die Auswertung der EDX-Analyse ergab eine Restnnenge an Calcium von 0,91 Gew.-%, 
die aus der Behandlung der CaCOa/ Ethanol-Suspension stammt. 

Die Ergebnisse der Haftfestigkeitsuntersuchungen sind in Tabelle 2 dargestellt. 



Tabelle 2 



Nr. 


Haftfestigkeit 


1 


9.9 N/mm' 


2 


19.1 Wmm' 


3 


10.1 N/mm^ 


4 


13.1 N/mm=^ 


5 


16.6 N/mm» 


6 


10.3 N/mm» 


7 


19.8 N/mm^ 


8 


13.3 Wmm' 


9 


21.4 N/mm^ 


10 


10.9 N/mm^ 


11 


20.0 N/mm» 


12 


10.9 N/mm* 


13 


11.7 N/mm= 


14 


13.0 N/mm« 


15 


16.4 N/mm* 


16 


14.1 N/mm^ 


17 


15.4 N/mm* 


18 


10.5 N/mm^ 


19 


15.8 N/mm' 


20 


16.7 N/mm^ 


21 


8.5 N/mm' 


22 


17.2 N/mm== 


23 


7.0 N/mm=' 


24 


18.2 N/mm* 


25 


7.2 N/mm= 


26 


19.4 N/mm^ 


Standardabweichung 


4.2 N/mm=^ 


Mittelwert 


14.1 N/mm^ 


Variationskoeffizient 


29.8% 
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Die Ergebnisse zeigen deutlich einen signifikanten Unterschied in der Standard- 
abweichung der Haftfestigkeit der verschiedenen, uber die Oberflache des 
Verbundwerkstoffes verteilten Messwerte. 

Dieser Unterschied bewirkt beispielsweise bei der l-lerstellung von Walzen fur die 
5 Druckereiindustrie, dass Walzen mit einem Varianzkoeffizienten von mehr als 25 % bei 
der notwendigen Nachbehandlung durch Schleifen lokale Ablosungen der Metallschicht 
von dem aufgerauhten Kunststoffsubstrat zeigen, die auf geringere Haftfestigkeiten 
zuruckzufuhren sind. 

Vergleiclibare Walzen entsprecliend der vorliegenden Erfindung zeigen keine Ablosungen 
10 wahrend des Schleifvorganges. 
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Patentanspruche 



1 . Gegenstand, dessen Oberflache ganz oder teilweise einen Verbundwerkstoff aufweist, 
wobei dieser Verbundwerkstoff eine erste nichtmetallische Schicht und eine darauf 
aufgebrachte zweite metallische Schicht aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 

a) das nichtmetallische Substrat mindestens ein Polymer enthait; und 

b) die Oberflache des Gegenstands vor Aufbringen der metailischen Schicht 
nicht chemisch vorbehandelt wird; und 

c) die metallische Schicht nicht durch thermisches Spritzen; CVD, PVD oder 
Laserbehandlung aufgebracht wird; und 

d) die zwischen nichtmetallischer und metalllscher Schicht beflndliche 
Grenzschicht einen durch EDX-Analyse eines Querschliffs bestimmten Kal- 
ziumgehalt von hochstens 0,5 Gew.-% aufweist, bezogen auf einen Ana- 
iysebereich von 1x1 jxm, dessen Mittelpunkt durch die Grenzschicht 
verlauft; und/oder 

e) die zwischen nichtmetallischer und metalllscher Schicht befindllche Grenze 
eine Rauhigkeit mit einem Ra-Wert von hochstens 5 jim aufweist und dass 
die metallische Schicht eine Haftfestigkeit von mindestens 12 N/mm^ und 
eine Standardabweichung der Haftfestigkeit an sechs verschiedenen, uber 
die Oberflache des Schichtenverbundes verteilten Messwerte von hoch- 
stens 25 % des arithmetischen Mittelwerts aufweist. 

2. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands nach Anspruch 1 , umfassend folgende 
Schritte: 

i. die Oberflache der nichtmetallischen Schicht wird vor Aufbringen der 
metailischen Schicht nicht chemisch vorbehandelt; 

ii. die Oberflache der nichtmetallischen Schicht wird in einem ersten Schritt mittels 
eines Strahlmittels mikrostrukturiert; 

iii. die metallische Schicht wird anschliefiend durch auBenstromlose Metallab- 
scheidung aufgebracht. 
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Verwendung eines Gegenstands nach Anspruch 1 als Waize fiir die Bahnwaren 
verarbeitende Industrie (Folien, Papier, Textllien. Drucltereien), Bauteil von 
Turbomolel<ularpumpen (Ring fur die Verdicliter-Stufe), Griff fOr HaushaltsgerSte 
(Topfe, Deckel), Komponente (Griff, Handlauf. Sonnensegel) fiir die Luft- und Raum- 
fahrtlndustrie. Bauteil fiir die E)ektronil<industrie (Kondensator, Schallfeldkondensator, 
Schallreiter, iVIil<rowellenhohlleiter, Schalterfl§clie), Bauteil fur die bewegten Bauteile 
von Zyklonen, Windsicliter, meclianisch, tliermisch und/oder cliemiscli beanspruchtes 
Bauteil fiir die Automobilindustrie (Bremskolben fQr Automobile) Oder Form oder 
Komponente fur die Spritzgussindustrie. 
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Zusammenfassung 

Gegenstand, dessen Oberflache ganz oder teilweise einen Verbundwerkstoff aufweist, 
wobei dieser Verbundwerkstoff eine erste nichtmetallische Schicht und eine darauf aufge- 
brachte zweite metailische Schicht aufweist, und wobei 

a) das nichtmetallische Substrat mindestens ein Polymer enthalt; und 

b) die Oberflache des Gegenstands vor Aufbringen der metallischen Schicht nicht 
chemisch vorbehandelt wird; und 

c) die metailische Schicht nicht durch thermisches Spritzen, CVD, PVD oder 
Laserbehandlung aufgebracht wird; und 

d) die zwischen nichtmetallischer und metallischer Schicht befindliche 
Grenzschicht einen durch EDX-Analyse eines Querschliffs bestimmten Kal- 
ziumgehalt von hochstens 0,5 Gew.-% aufweist, bezogen auf einen Ana- 
lysebereich von 1x1 fxm, dessen Mittelpunkt durch die Grenzschicht verlaufl; 
und/oder 

e) die zwischen nichtmetallischer und metallischer Schicht befindliche Grenze 
eine Rauhigkeit mit einem Ra-Wert von hochstens 5 jim aufweist und dass die 
metailische Schicht eine Haftfestigkeit von mindestens 12 N/mm^ und eine 
Standardabweichung der Haftfestigkeit an sechs verschiedenen, uber die 
Oberflache des Schichtenverbundes verteilten Messwerte von hochstens 25 % 
des arithmetlschen Mittelwerts aufweist; 

sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung, 
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